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(ST) Spos6b wytwarzania nienasyconych iywic poliestrowycb o zmniejszonej palnosct 1 zraniej- 
szonym dymieniu w czasie palenia, znamienny tym, ze wprowadza sie do zywicy wodorotlenek 
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SKJS6B WYTWARZANIA HI5HA8 YCONYCH ZYWIC POLIESTROWYCH 
0 ZKJU3JSZOKBJ FAltfOSCI I ZldKIE J5Z0NYM DYMIEHIU W CfcASIB PALEHXa 



Zaatrzezenie pateutowe 

Spoedb wytwarzanla nienaayconyca zywlb polleatrowych o zmnie jazonej palnoacl i zmnlej- 
ezcnym dymieniu w czaeie palenia, znamienny t y m, se wprowedza el$ do zywlcy wo- 
dorotlenek magna au w iloici 10 - 180 ca^Sci wagowyoh # najkorzyetniej 20 - 60 ox^oi wage— 
wycb na 100 ozeici wagowych zywlcy poliestrowej . 

* * * 

Przedmiotem wynelazku jest apoa6b wytwarzanla nienasyconych zywic polleatrowych o 
zmniejazonej palnoaai i zmnie jazonym dymieniu w czaeie palenia, etoaowanych do wyrobu la- 
minate* a wldknem azklanym, tfcoczyw 1 odlewow polieBtrowych. 

2aany Jeet epos 6b zmniejszania palnoeci 1 zmnlejazania dymlenla przez dodanle do iywi- 
cs wodorotlenku glinu Al/OH/^, ktdry w czaeie pozaru rozklada 81$ w temperaturzo 230°C f z 
wydzieleniem 34# wody, ktdra oziebie tworzywo i gaai piomieu. 

Bieoczekiwanie okazaio ale, 4a mozna otrzym&d nienaeycone zywico polieatrowe o Bt&nlej- 
e zone 3 palno£oi 1 zmniejeeonya dymieniu w czaeie palenia przez wprowadzenie do 100 oz$£ol 
wegowych zywlcy 10 * 160 czeici wodorotlenku magna zu Mg/OH/ 2 . Ictdry w razie pozaru rozkla- 
da ale w tempera turze 330°C 1 wydziela 3156 wody, leez jednocaeenie zmienia mechanism piro- 
lizy 1 wi^cej wggla z subatanoji organic znej pozoataje w posted kokau, a aniej praeohodzi 
. do f azy dymu» 

Wprawdzie znaoe jeat dodawanie wodorotlenku magneau na rdwni % tlenkiem magnezu w ilo- 
icl 1 - 3% do 8pec3alnych zywic polleetrowych do tiocayw 1 pre impregnated, w celu zageezcze- 
nla ftywicy poprzez zwi^zanle grup karbokeylowych 1 wytworzenle aoll Kg koordynaoyjnych z 
lariouchem polieetru, ale iloficl wodorotlenku magnezu atoaowane do tyoh oelow nie majti wiSo- 
cznego wp*ywu na zrnnie $ ez e ale pa Inoa* ci 1 amnio j a ze nie dymiehia w czaeie palenia takioh kba- 
pozycji polieatrowyoh. 

W oela samle^ezenla palnoaci 1 zmnlejazenia dymienia w czaeie palenia zywic polleatro- 
wyeb zardwno halogenopochodnycb 3ak 1 bez halogenowyoh potrzebna jest 10 - 180 ozeaci wa- 
gowych. uajkorzyatniej 20-80 czeaci wagowyoh wodorotlenku magna za. Hniejeze lloa*oi napel- 
niacza nie 04 ekuteczne, wleksze natomlaat tak zoniejezajq lepkoed koapozyojl, ze nawet po 
pokryoiu ich apretura, ellanow^ nie dadz^ ai^ wprowadzld do zywlcy 1 wykonad a nlch lamlnatu 
z wldknem azklanyo* Do znanych zywip polieetrowyob dodeje ale nape2nlacze wed^ug wynalazku 
przed uzyclem zywio polieetrowyob w przetwdratwie, podozaa nieazaala zywlo z Inlcjetoraml 1 
przyepleezaozaml utwardsanla« 

Przyklad I, Do 100 czesci wegowych zywlcy polle8trowaj Polimal 109 malelnowo- 
ftalowo-propylenowej dodaja ale 30 oze^ol wagowyoh wodorotlenku magna «u» 3 ozaacl wagowe 
nadtlenku cyklohekaanonu 1 1 ozead wagowq naftenlena kobeltu o zewarto£cl 1% Co, wykonoje 
ale laminat z trzeob waratw maty azklanej o gramaturze 450 g/m 2 1 utwardza ale go 24 b w 
temp era turze pokojowej 1 3 h w 80 Q C. Laminat tnie eie na kwadraty 24 x 24 mm i bad a gee toe* 6 
optycane, dymu w komorze HBS metode^ ASOT-B 05«02«1974» przy zaatosowanlu mocy atruolenla 
eieplnego 50 kW/m 2 . 

Die pordwnania wykoauje ale analogiczny laminat z zywiey polimal 109 bez dodatku wodo- 
rotlenku magnezu* Podczas pirollzy bezpiomienlowej sywica z dodatkiem wykazuje maksymalny 
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wspdicsyniiik oalabienia kontraatu 669 a 2 /kg. ^pa pr<5b© 392 m /leg. 

Podc*ae apalaaia ploaianiowego iywica s dodatkia^wykazude makaymalny wapdicaynnik 
oBlebiania kontraatu 440 m 2 /kg, zh£ *lapa prdba 681 n /kg. 

• P r » y k 2 .a d II. Do 100 cz^oi wegowych iywicy poliaatroweS Polimal 147 aialeinowo- 
tereftelowo-propylanowo-etyleiiowa3 dodaje file 30 cztfcl wagowych wodorotlenku magnezu, 
3 ci^aci *agowe nadilenku pagnazu, 3 ozeaci wagowe n&dtlenku oetyloatylo ketonu i 0 t 5 
csieaci wagowej naftenianu kobeltu o zawartoSci 1* Co. Fr*ygotovu;jB ale laminaty i bada Ja 
Jak w przyk*ad*ia I. Podoaaa pirblisy baapJromientowad iywica * dodatkiem wykazuj* ^redixlQ 
szybkoetS zmian aakeyoalnago ws P 6*czynnikB osiabienia Vontraatu 2 t 8 m /kg *a* a"lepa prdba 
5,4 m 2 /kg . a. Podczaa apalania plomleniowego aywica z aodatkiem^wykazuje iredniQ azyb- 
ko66 zmian makayoalnego wapdlcnynnika oelablenia kontraatu 3,1 m Ag . a, zaa* 61epa prdba 
5,6 m 2 /kg . a. 
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